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(g) In Flussigkeit zerfallender PreBling 

(g) EIn PreSling aus pulver- und/oder granulatformigen In- * 
haltsstoffen enthalt als Sprengmittel wirkende Partikel /O 
aus cellulosehaltigem Material, insbesondere in konnpak- 
tierter Form. Als cellulosehaltiges Material kommen TMP 
und CTMP in Betracht (Fig. 3). 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen PreBling der dem 
ObcibcgrifF dcs Anspruchs 1 cntsprechcnden Art. 

Die Darbietung in Form von PreBlingen dieser Art ist bei 5 
Spulmitteln bereits bekannt. Diese werden zur Erleichterung 
der Handhabung und der Dosierung in Form von sogenann- 
ten "Tabs'* (von "Tablctten") angcbotcn, die GrbBc und Gc- 
stalt von Pralinen aufweisen und eine fur einen Spulgang in 
der Spulmaschine ausreichende Menge an Spiilmittel ent- lo 
halten. Obwohl die Spulmittel-PreBlinge durch das Pressen 
wic kleine Steine wirkcn, loscn sie sich, ohnc cigentiich zu 
zerfallen, in stromendein wannein Wasser, von auBen nach 
innen fortschreitend, rasch und voUstandig auf, und zwar 
durch Losung der Inhaltsstoffe in dem Wasser. Diese Eigen- 15 
schaft der SpubnitteiprcBlingc ist auf die Zusammensctzung 
von Spulinitleln zuriickzufiihren, die keine stark unter- 
schiedlichen Bestandteile und insbesondere keine uniosli- 
chen Bestandteile enthalten. 

Das Problem cincr cinfach und sichcr zu handhabenden 20 
Dosierung slellt sich nicht nur bei Spuhiiillehi, sondem auch 
bei anderen Stoffen, und zwar nicht nur im Haushalt, son- 
dem auch im gewerblichen Bereich. Beispiele sind zum Bei- 
spicl Farbstoffzusammcnsetzungen fiir das Farben von Tcx- 
tilien, sonstige Chemikalien, aus denen Losungen besiimni- 25 
ter Konzentrationen zu bereiten sind und insbesondere 
Waschmittel fiir textiles Waschgut, vorzugsweise im Haus- 
haits- und Gewcrbcbcrcich, zum Bcispicl Klcidungsstiicke, 
Bett- und Hschwasche, Handtiicher und dergleichen. 
Waschmittel fiir diese Zwecke werden bisher nur in flieB- 30 
Oder nese]fahiger Form in den Handel gebracht, also als 
Fliissigkeit und ubcrwicgcnd als Pulver oder Granulat. 
Diese Form der Konfeklionierung erfordert eine vom An- 
wender vorzunehmende Portionierung, d. h. es muB eine be- 
stimmte Menge Fliissigkeit oder eine bestimmte Menge Pul- 35 
ver oder Granulat in die Waschmaschinc gcgcbcn werden. 
Hierbei sind erhebliche Fehler moglich, wenn der Anwender 
zuviel oder zuwenig Waschmittel verwendet, sei es verse- 
hentlich, sei es absichdich. Auch sind Verschmutzungen 
durch bei der Dosierung dcs Waschmittcls vcrschiittetc An- 40 
teile haufig. 

Die Technik der Darbietung in PreBlingen, die jeweils 
eine groBere, zum Bei spiel fiir einen Waschgang ausrei- 
chende Menge der Inhaltsstoffe enthalten, ware auch fur 
Waschmittel von groBer Bedeuiung, da sich dann die Dosie- 45 
rung auf ein Abzahlen beschranken konnte und keine Wage- 
oder VolumenmeBvorgange notwendig waren. Die Wasch- 
mittel untcrschcidcn sich jcdoch von den Spiilmittcln da- 
durch, daB sie sich wesenllich schneller in der Wasch fliissig- 
keit verteilen miissen und ihre Inhaltsstoffe nicht nach und 50 
nach abgegeben werden sollen. Auch enthalten die Wasch- 
mittel Bestandteile, die sich im Wasser nicht loscn. Die Un- 
terschiede in der Struktur der Inhaltsstoffe haben dazu ge- 
fiihrt, daB bisher den Spiilmitteltabs vergleichbare Portio- 
nierungen bei Waschmitteln nicht moglich gewesen sind. 55 

Ahnliche Probleme liegen auch bei einer ganzen Reihe 
von andercn chemischen Inhaltsstoffcn vor, die dosiert in 
eine Riissigkeit eingebracht werden miissen. 

Die Fliissigkeit ist in den meisten Fallen Wasser, doch ist 
die Erfindung darauf nicht beschrankt. Sie kann vielmehr 60 
auch bei andercn Flussigkcitcn, zum Bcispicl Alkohol oder 
dergleichen Verwendung finden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gat- 
tungsgemaBen PreBling so ausgestalten, daB er nach dem 
Einbringcn in die Fliissigkeit rasch dcsintcgriert und die In- 65 
haltsstoffe freisetzt, so daB sie in der Fliissigkeit verteilbar 
sind. 

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedeigege- 



bene Erfindung gelost. 

Der PreBling wird so ausgelegt, daB ein PreBling oder 
eine Anzahl von PreBlingen die fur einen Ansatz ben5tigte 
Menge an Inhaltsstoffcn enthalt. Die Portionierung gc- 
schieht durch Zugabe eines oder mehrerer dieser PreBlinge, 
also auf einfache Weise durch Abzahlen, aber nicht mehr 
durch Zumessen einer besdmmten Menge eines fliissigen 
oder riesclfahigcn Mittels. Der PreBling muB so bcschaffcn 
sein, daB er die Handhabung beim Transport, bei der Lage- 
rung und bei der Zumessung ohne Absplitterungen und ohne 
wesentlichen Abrieb iibersteht, aber andererseits im Wasser 
sich mit hinreichender SchneUigkeit auflost. Hicrfur ist das 
Sprengmittel in Gestall des kleinteiligen cellulosehaltigen 
Materials voigesehen, welches wie bei einer medizinischen 
Tablette dafur sorgt, daB beim Kontakt mit der Fliissigkeit, 
insbesondere dem Wasser, durch cine Volumenzunahmc der 
kleinteiligen Partikel innerhalb der Mischung der Inhalts- 
stoffe und des Sprengmittels in dem PreBling Risse auftre- 
ten, durch die das Wasser rasch in das Innere des PreBlings 
cindringt und dcsscn Zcrfall hcrbcifuhrt. 

Wenn auch die Erfindung eine iiber den Bereich der 
Waschmittel hinausgehende Bedeutung hat, so sind die 
Waschmittel doch ein wichtiges Anwendungsbeispiel. 

Die Herstellung von PrcBhngcn aus Waschmittel ist nicht 
einfach. Das Verpressen eines Waschpulvers zu einem eini- 
germaBen haltbanen PreBling, der sich trotzdem hinreichend 
rasch auflost, ist bisher nicht moglich gewesen. Bei entspre- 
chcnd hohen PreBdriicken laBt sich zwar ein fester PreBling 
herstellen, der aber in Wasser in den in Betracht kommenden 
Zeitraumen nicht zerfallt, um die Inhaltsstoffe freizugeben. 

Unter diesem Aspekt kommt dem in dem PreBling enthal- 
tencn Sprengmittel in Gcstalt des cclluloschaldgen Materi- 
als eine besondere Bedeuiung zu. Bei den Waschmitteln lie- 
Ben sich damit gebrauchsf^ige PreBlinge herstellen, die in 
den in Betracht kommenden Zeitraumen im Wasser zerfal- 
len. 

Eine sehr wichtige Weiterbildung der Erfindung besteht 
darin, daB das kleinteilige cellulosehaltige Material, vor der 
Beimischung zu den Inhaltsstoffen, also zum Beispiel zu 
dem pulvcrfbrmigen Waschmittel, kompaktiert ist. 

Der Ausdruck "Kompaktieren" soli hierbei die Ausiibung 
eines Drucks auf das cellulosehaltige Material bedeuten, der 
das Volumen des cellulosehaltigen Materials zusammen- 
driickt, ohnc daB die Fasem zcrstort werden. Die Partikel 
sollen also bei der Kompakderung deformiert worden sein, 
im Gegensatz zur Aggregation, bei der lediglich eine Anla- 
gerung der Partikel ohne wesentliche Anderung ihrer Ge- 
stalt gegeben ist. Die Kompakticrung in dicsem Sinnc soil 
vor der Beimischung des so erzeugten Sprengmittels zu den 
Inhaltsstoffen vorgenommen werden. Wenn dann der PreB- 
ling in Kontakt mit Wasser oder der sonstigen Fliissigkeit 
kommt, springt das celluloschaldge Material aus scincm 
kornpaktierten Zustand wieder in einen Zustand mit offe- 
nem, entspanntem Volumen auf. Ob dieser Vorgang auf ka- 
pillaren oder anderen Kraften beruht, kann dahinstehen. Je- 
denfalls ist die Volumen vergroBerung wesentlich starker als 
dicjcnige, die bei einer rcinen Quellung dcs ccUuloschalti- 
gen Materials entsteht. 

Wichtig ist auch die Bereitsiellung des cellulosehaltigen 
Materials als Granulat (Anspruch 4). 

Es werden also aus dem fcinsttciligcn, zum Beispiel gc- 
mahlenen, Ausgangsmaterial bei oder nach der Kompakue- 
ruDg Granulatpartikel hergestellt, die grdBere Aggregate aus 
einer Vielzahl von Ausgangsteilchen bilden. Diese groBeren 
Aggregate, also die Granulatpartikel, werden den Inhalts- 
stoffen beigemischt, und es wird die Mischung zu den PreB- 
lingen verpreBt. 

Der Sinn dieser MaBnahmen besteht darin, daB das ein- 
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zelne feinste Ausgangsteilchen des cellulosebaltigen Mate- 
rials in Kontakt mil der Fliissigkeit zwar die gleiche relative 
VolumenveigroBerung erfMhrt wie ein groBeres Aggregate 
dafi abcr die absolute VolumcnvcrgroBcrung eines fcinstcn 
Ausgangsteilchens zu gering ist, um in dem Material des 
PfeBlings eine fUr die RiBbiLdung ausreichende lokale Aus- 
dehnung zuslajidezubringen. In die Granulatpartikel addie- 
rcn sich die Einzclbctragc zu einer makroskopischcn lokalcn 
Dehnung mit ausreichender Sprengwirkung. 

Die erfindungsgemaB als Sprengniittel einzusetzenden 
"cellulosehaltigen Materialien" sollen solche sein, in denen 
die Cellulose zumindest iiberwicgcnd chcmisch unvcrandcrt 
noch vorhanden isl. 

Es ist bekannt (siehe "Rompj>Chemie-Lexikon", 9. Auf- 
lage (1995), Seite 4990, Stichwort "Waschmitter') Wasch- 
mittcln sogenannte Vergrauungsinhibitorcn zuzusetzcn, 
d. h. Schmulztrager, die verhindem, daB der von der Faser 
des Waschguts abgeloste Schmutz aus der Flotte wieder auf 
die Faser aufzieht und auf dieser einen grauen Uberzug bil- 
det. Fur dicse Zwecke wcrden Celiuloscderivatc cingesctzt, 
insbesondere Carboxymethylcellulose. Es handell sich hier- 
bei aber um eine chemisch veranderte Cellulose, die eine 
Funktion als Sprengmittel nicht auszuuben vermag. 

Um bci Waschmittcln, wcnn dicse zu einem PreBIing aus- 
reichender Festigkeit notwendige Pressung erfahren haben, 
die erforderliche rasche Aufldsung zu erreichen, bedarf es 
nicht nur eines Sprengmittels besonderer Wirksamkeit, son- 
dcm auch eines solchcn, welches sich chemisch bcim 
Waschvoigang und auch anschlieBend nach der Wasche auf 
dem Waschgut mdglichst wenig bemerkbar macht. Beides 
wird durch die Verwendung des cellulosehaltigen Materials 
insbesondere in kompaktierter Form als Sprengmittel ge- 
wahrleistet Das cellulosehaltige Material ist in Waschl5sun- 
gen praktisch inert und tritt auf dem Waschgut praktisch 
nicht in Erscheinung. 

Eine Tcilchcngrofie des Ausgangsmaterials, welches nach 
dem Kompaktieren in groBeren Granulatpartikeln vorliegt, 
von 40-60 fim hat sich fur Waschmittel als zweckmaBig er- 
wiesen (Anspruch 5). Feinstteilige cellulosehaltige Aus- 
gangsmatcrialien dicscr Komfeinhcit lasscn sich mit noch 
tragbarem 2^rkleinerungsaufwand herslellen und treten auf 
dem Waschgut praktisch nicht in Erscheinung. 

Eine wichtige Bemessung ist die Dichte des kompaktier- 
ten cellulosehaltigen Materials nach Anspruch 6, weil sic 
ein MaB fur die geeignete Zusammenpressung des Materials 
darstellt, bei der der richtige KompromiB zwischen fur die 
Handhabbarkeit ausreichender Festigkeit des PreBlings und 
ausreichender Zcrfallsbereitwilligkcit vorliegt. 

GemaB Anspruch 7 konncn die kompaklierten Partikel 
des cellulosehaltigen Materials, also das Granulat, eine Par- 
ti kelgroBe von 0,2 bis 6,0 mm aufweisen, insbesondere von 
0,3 bis 1,5 mm (Anspruch 8), wobei die zweckmaBigste Par- 
tikelgroBe auch von der GroBe des PreBlings und indirekt 
auch von der Art der Inhaltsstoffe des PreBlings abhangt, in- 
sofem zum Beispiel verschiedene Waschmittel verschiedene 
Zusammensetzungen mil verschiedenen PreB- und Spreng- 
eigenschaftcn aufweisen. 

GemaB Anspruch 9 kann der Gewichtsanteil des kompak- 
tierten cellulosehaltigen Materials an dem fertigen PreBIing 
3 bis 6 Prozent betragen. 

Hs kann sich auch cmpfehlen, daB der PreBIing zusatzlich 
einen An tell an kleinteiligem nicht- kompaktierten cellulose- 
haltigen Material umfafit (Anspruch 10). 

Dieser Anteil wirkt zwar nicht als Sprengmittel, kann 
aber in der gepreBten Masse cine Art Dochtwirkung cntfal- 
ten und fur das schnellere Vordringen des Wassers in das In- 
nere des PreBlings niitzlich sein. 

Der Gewichtsanteil des nicht-kompaktierten cellulosehal- 
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tigen Materials an dem fertigen PreBIing kann 1 bis 3 Pro- 
zent betragen (Anspruch 11). 

Das in dem PreBIing enthaltene kompaktierte cellulose- 
haltige Material kann cine Bcschichtung mit einem Quell- 
5 bzw. Verdickungsmittel aufweisen (Anspruch 12). 

Derartige Mittel sind fUr sich genommen als Tbblctten- 
sprengmittel im Pharmabereich bekannt (siehe "Rompp- 
Chcmie-Lcxikon" 9. Auflagc (1995), Scite 4440, Sdchwort 
"Tablettensprengmittel"). 
10 Weiterhin kann sich empfehlen, daB das in dem PreBIing 
enthaltene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Tcnsid aufweist (Anspruch 13), welches einen Ge- 
wichtsanteil von 0,5 bis 5,0 FVozenl des fertigen PreBlings 
ausmachen kann (Anspruch 14) und zusatzlich zu dem im 
15 pulverfbrmigen Waschmittel schon enthaltenen Tensid in 
dem PreBIing vorhanden ist. Das Tensid soil die Verteilung 
der Fliissigkeit endang der Oberflache der Parukel des cellu- 
losehaltigen Materials fordem. 

Die Dispergieieigenschaften des cellulosehaltigen Mate- 
rials konnen gestcigert wcrden, wcnn dieses zumindest teil- 
weise fibrillierl ist, d. h. bis auf Bundel aus jeweils wenigen 
parallelliegenden Cellulosefasem zerkleinert ist (Anspruch 
15). 

Zur Erzielung einer ausrcichcnden Dispergicrbarkeit, 
d. h. eines alsbaldigen Zerfalls des PreBlings nach dem Ein- 
bringen in die Fliissigkeit, empfiehlt es sich ihn aus einer 
Mischung der pulverformigen oder granulatartigen Inhalts- 
stoffe mit dem klcintciligen ccllulosehaldgen Material Urok- 
ken bzw. eidfeucht zu pressen. 

Die PreBlinge sollen also nur durch die erfolgte Pressung 
zusammenhalten, nicht aber uber fliissige, anschlieBend er- 
hartcnde Antcilc, die den Zerfall des PreBlings in der Flus- 
sigkeit bzw. dem Wasser verzogem wiirden. 

Bei den Entwicklungsarbeiten haben sich besonders zwei 
Arten von cellulosehaltigem Material ausgezeichnet, nam- 
lich TMP (= Thermo Mechanical Pulp) (Anspruch 17) und 
CTMP (= Cherao Thermo Mechanical Pulp) (Anspruch 18). 

Es sind dies zwei Arten von sogenanntem Holzstoff. Bei 
dem TMP-Verfahren werden Holzschnitzel unter Dampf- 
druck bci ca. 130°C in Druckrefinern zu TMP zerfascrl. Bci 
der Verwendung von Chemikalien in der Holzschnitzelvor- 
dampfung eigibt sich CTMP (siehe "Rompp-Chemie-Lexi- 
kon" 9, Auflage (1995), Seite 3207, Stichwort "Papier"). 

Bei den Holzstoffcn TMP und CTMP hat zwar eine ge- 
wisse Auslaugung des Materials stallgefunden, doch sind 
die Lignine, Harze und sonstigen Holzbegleitstoffe nicht 
vollstandig entfemt, insbesondere nicht so voUslandig wie 
bei der Celluloseherstellung. Es handelt sich also bei dicsen 
Holzstoffen um cellulosehaltige Materialien, die noch einen 
Rest des Holzcharakters behalten haben. 

Die voigenannten beiden Materialien haben sich als 
Sprengmittel fur die in Rede stehcndcn PreBlinge als beson- 
ders wirksam erwiesen, insbesondere in kompaktiertem Zu- 
stand. Weder reine Holzprodukte wie Holzmehl oder Holz- 
fasem noch reine Cellulose sind in ihrem Sprengverhalten 
vergleichbar. Bei den "mittelbehandelten" Produkten TMP 
und CfMP liegt ein deutliches Wurkungsmaximum vor. 

Die in BeU-acht kommenden Abmessungen des PreBlings 
sind durch eine groBte Abmessung von etwa 1 bis 10 cm, 
vorzugsweise 2 bis 4 cm gekennzeichnet. 

Die Erfindung crstrcckt sich auch auf ein Waschmittel in 
der Konfekdonierungsform nach Anspruch 20. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung schemadsch dargestellt 

Fig. 1 zcigt cine moglichc Art der Kompakticrung von 
cellulosehaldgem Material; 

Fig. 2 zeigt eine kompaktierte Granulatpartikel; 
Fig. 3 zeigt einen WaschmittelpreBling. 
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Gem^ Fig. 1 wird eine Schuttung 1 aus cellulosehalti- 
gem Material, in dem Ausfiihrungsbeispiel TMP einem 
PreBwalzenpaar 2 zugeleitet, in welche eine Kompaktierung 
unter Zusammcndnickung des Vslumcns dcr cinzclncn Par- 
tikel und unter Veibindung derselben zu einer Art zusam- s 
menhangender, verdichteter Bahn 3 erfolgt. 4 symbolisiert 
das Zejideinem der Bahn 3 zu einem Granular 5. 

Ein cinzclncs Granulatkom 5 ist in Fig. 2 dargcstcUt. £s 
enthalt eine grbBere Anzahl von feinstteiligen TMP Parti- 
keln 6, deren PartikelgroBe etwa 50 pra betragt, d. h. das lO 
TMP Material hat eine KomgroBenverteilung, deren Maxi- 
mum bei etwa 50|im liegt. Die cinzelnen feinstteiligen 
TMP-Parlikel 6 halten durch die in dem PreBwalzenpaar 2 
erfahrene Pressung zusammen. Gleichzeitig sind die einzel- 
nen Partikel 6 in dem PreBspalt gegenuber ihrer Ursprungs- 15 
gcstalt zusammengedruckt wordcn, d. h. sie habcn cine 
Kompaktierung erfahren. 

Die Granulatpartikel 5 haben ihrerseits eine KomgroBen- 
verteilung mit einem Maximum bei etwa 2 nun, d. h. die 
GroBc dcr Granulatpartikel 5 Uegt um etwa 2 GroBenord- 20 
nungen iiber der GioBe der in ihr enthaltenen feinstteiligen 
TMP Partikel. 

GemaB Fig. 2 konnen in der Granulatpartikel 5 auch noch 
nicht kompaktierte celluloschaltigc Partikel 7 cnthalten scin, 
die durch kurze grade Striche angedeutet sind und die eine 25 
Beschichtung mit einem Tensid aufweisen konnen, um das 
Eindringen der Fliissigkeit, insbesondere des Waschwassers 
zu f&rdern. 

Die Waschinittelzusammensetzung liegt ihrerseits als 
Pulver/Granulat-Gemisch vor. Die einzebien Waschmittel- 30 
partikel sind in Fig. 3 mit 8 bezeichnet. Die Waschmittelzu- 
sammcnsetzung wird mit den Granulatpartikeln 5 aus TMP, 
die in Fig. 3 als kleine Kreise dargestellt sind, vermischt und 
sodann zu einem PreBling 10 verpreBt, der gemaB Fig. 3 als 
kleiner Quader mit Kantenlangen von 2 bis 3 cm ausgebildet 3S 
ist, Es kommcn aber auch alio andcren Formcn in Bctracht, 
zum Beispiel kleine Kreisscheiben oder dergleichen. 

Die Pressung der PreBlinge 10 erfolgt so, daB sie bei der 
Handhabung nicht zerbrockeln, daB sie aber beim Einbrin- 
gen in die Fliissigkcit praktisch augenblicklich zcrfallcn und 40 
die Waschmiitelzusainmensetzung freigeben. Dies wird 
durch die Granulatpartikel 5 bewirkt, die im Kontakt mit 
dem Waschwasser sofort ihre friihere Gestalt zuriickgewin- 
ncn, d. h. die Kompaktierung riickgangig machen, und da- 
durch an Volumen zunehmen. Wenn es sich um eine 20-pro- 45 
zentige Volumenszunahme handelt und die einzelne Partikel 
beispielsweise 2 mm groB ist, entsteht bei der Kontaktierung 
mit dem Wasscr eine Dehnung von 0,4 mm, die ausreicht, 
um den nur durch die trockene Pressung herbeigefiihrten 
Verbund des PreBlings 10 lokal zu sprengen und die Wasch- 50 
mittelpartikel freizusetzen. Auch die Granulatpartikel 5 
selbst zerfallen im Kontakt mit dem Waschwasser, so daB 
darin schlieBlich nur noch die einzelnen Partikel 6 und 7 des 
cellulosehaltigen Materials vorhanden sind, die chemisch 
im wesentlichen inert sind und auch sonst keine Storung des 55 
Waschvorgangs erzeugen. 

Patentanspniche 

1. PreBling aus pulver- und/oder granulatformigen In- 60 
haltsstoffen, dcr nach dem Einbringcn in Fliissigkcit 
zur alsbaldigen Auflosung/Dispergierung unter Frei- 
gabe seiner Inhaltsstoffe bestitnmt ist, gekennzeichnet 
durch ein eingemischtes Sprengmittel aus kleinteili- 
gcm cellulosehaltigen Material. 6S 

2. PreBling nach Anspruch l,dadurch gekennzeichnet, 
daB die Inhaltsstoffe eine Waschmittelzusammenset- 
zung sind. 



3. PreBling nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das cellulosehaltige Material vor dem 
Beimischen zu den InhaltsstofFen kompaktiert ist. 

4. PreBling nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB das aus feinstteiligem Ausgangsmaterial kompak- 
tierte cellulosehaltige Material in dem PleBling als 
Granulat vorliegt. 

5. PreBling nach einem der Anspriichc 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer Waschmittelzusammen- 
setzung die TeilchengroBe des Ausgangsmaterials 20 
bis 200 pm, vorzugsweise 40 pm bis 60 pm betragt. 

6. PreBling nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das kompaktierte Granulat eine Dichte 
von 0,5 bis 1,5 g/cm^ aufweist. 

7. PreBhng nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das kompaktierte Granulat des 
cellulosehaltigen Materials eine PartikelgroBe von 0,2 
bis 6,0 mm aufweist. 

8. PreBling nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB das kompaktierte Granulat des cellulosehaltigen 
Materials eine PartikelgroBe von 0,4 bis 1,5 mm auf- 
weist. 

9. PreBling nach einem der Anspruche 3 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB dcr Gewichtsanteil des kompak- 
tierten cellulosehaltigen Materials an dem fertigen 
PreBling 3 bis 6 Prozent betragt 

10. PreBling nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB cr zusatziich cinen Anteil 
an kleinteiligem nicht-kompaktierten cellulosehaltigen 
Material umfaBt 

11. PreBling nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Gewichtsanteil des nicht-kompaktierten 
cellulosehaltigen Materials an dem fertigen PreBling 1 
bis 3 Prozent betragt. 

12. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das in dem PreBling cnthal- 
tene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Quell- bzw. Verdickungsnuttel aufweist. 

13. PreBling nach einem der Anspruche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das in dem I*rcBling cnthal- 
tene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Tensid aufweist. 

14. PreBling nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB dcr PreBling das Tensid in einem Gewichtsan- 
teil von 0,5 bis 2,0 Prozent des fertigen PreBlings ent- 
halt. 

15. PreBling nach einem der Anspruche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB dcr PreBling fibrillicrtcs 
ccllulosehaluges Material enthiilt. 

16. PreBling nach einem der Anspruche I bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB der PreBling aus einer Mi- 
schung dcr pulvcrformigcn oder granulatartigcn In- 
haltsstoffe mit dem kleinteiligen, cellulosehaltigen Ma- 
terial uxx:ken bzw. erdfeucht gepreBt ist, 

17. PreBhng nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB das cellulosehaltige Mate- 
rial IMP (Thermo Mechanical Pulp) ist. 

18. PreBling nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB das cellulosehaltige Mate- 
rial CTMP (Chemo Thermo Mechanical Pulp) ist. 

19. PreBling nach einem der Anspruche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die gr^Bte Abmessung des 
PreBlings 1 bis 10 cm, vorzugsweise 2 bis 4 cm beU-agt. 

20. Waschmittel fiir textiles Waschgut als ein Spreng- 
mittel enthaltcndcr fester, jcdoch in Wasscr zcrfallcn- 
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der Formkorper. 
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